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La presente invention concerne un procede de fabrication 
d'une mousse de polyure thane hydrophile k haute capillarity 
utilisable notamment pour la fabrication d'eponges* L f inven- 
tion concerne en outre tine mousse de ce type, obtenue notanunent 
5 au moyen du procede ci-dessus« 

Les mousses de polyurethane obtenues k partir de polyesters 
aussi bien que de polyethers sont normalement hydrophobes, c f est 
pourquoi de telles mousses ne peuvent Stre utilises telles quel- 
les dans les applications necessitant un caractere hydrophile 
10 marque, c'est-a-dire dans les applications oil elles doivent re- 
tenir de l'eau dans leurs cellules, par exemple pour la con- 
fection des Sponges ou comme chiffons d'essuyage. Comme d f autre 
part les mousses de polyurethane pr£sentent d "excellent eq4>ropri£- 
t^s m^caniques et de resistance chimique et qu' elles peuvent 
15 Stre obtenues dans vine grande variete de densitd, de souplesse 
elide coloris, de nombreuses tentatives ont et£ faites pour ob- 
tenir des mousses hydrophiles ; ces tentatives peuvent se clas- 
ser en deux types principauxi 

a) modification de la mousse en cours de fabrication, 

20 par exemple en introduisant des composes pr^sentant des groupes 
rdactifs, comme les composes d 9 ammonium quaternaires, dans les 
macromolecules elles— mSmes ou en incorporant une charge hydro- 
phile comme la cellulose en poudre ; 

b) modification de la surface des parois des cellules de 
25 la mousse, termin^e par formation d'une pellicule hydrophile. 

Les modifications de la mousse au cours de fabrication 
present ent l 1 inconvenient d r §tre cotiteuses, de compliquer sen- 
siblement la fabrication et conduisent gendralement k des mous- 
ses qui ne possedent plus les excellentes proprietes mecani- 
30 ques des mousses habituelles de polyurethane, notamment leur 
resistance h la dechirure. Les. mousses ainsi obtenues ont de 
ce fait une dur£e d f usage tres limit 6e. 

Les modifications de la surface des parois des cellules 
sont g^neralement moins co&teuses, mais sont aussi mo ins effi- 
35 caces que les modifications de la mousse elle-mSme, car il faut 
ddposer sur les parois des cellules une pellicule qui soit k la 
fois hydrophile et insoluble dans l'eau. De ce fait, dans la plu- 
part des cas, les propri^tds d'hydrophilie obtenues sont fuga- 
ces* 
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le precede selon I 1 invention permet de rtsoudre le pro- 
blfeme d'une fa$on simple et avantageuse, en rendant la mousse 
hydrophile et en augment ant en mSme temps sa capillarity. On 
peut ainsi obtenir, par un traitement peu ontreux, une mousse 

5 souple, hydrophile, presentant une capillarity elevte, conser- 
vant longtemps ces proprietts tout en gardant lea propri^t^s 
mtcaniques de la mousse initiale. 

* Le procddd selon l 1 invention est essentiellement oarac- 
t&rise par le fait que I'on reVfet les parois des cellules de la 

10 mousse d'une pellicule discontinue d*une rtsine synthttique 

renfermant, sous forme diviste, des produits min&ranx insolubles 
pouvant 6tre eux— mSmes hydro philes, et qu'k cet effet on imprfc— 
gne ladite mousse au moyen d°une composition constitute par une 
suspension d , un liant insoluble dans l'eau, d f un ou plusieurs 

15 produits miner aux pulvtrulents capables de retenir I'ean, 

en presence d'un agent tensio— actif , on essore la mousse ainsi 
impregnte et on la chauffe pour chasser l'eau et les solvants 
et transformer ledit liant en ladite pellicule discontinue 
englobant lesdits produits mintraux. 

20 Suivant d 1 autre s caracteristiques : 

- la suspension est. eff ectute dans une solution ou dans 
une Emulsion du type eau-solvant ; 

- la mousse de depart est une mousse de polyurethane 
de density comprise entre 1 5 et 40 kg/cnr ; 

25 - le produitkLntral pulverulent est poreux ou hydro- 

phile, a 1'ttat finement divist, tel que la silice colloldale ou 
un carbonate insoluble dans l'eau ; 

- le liant est constitut par une resine synthttique 
insoluble dans l'eau, constitute par un polymfere vinylique, acry- 

30 lique ou acrylovinylique sou^fcorme de solution ou d f Emulsion ; 

- I 1 agent tensio-actif est solide otjliquide, anionique 
ou non — aonique ; 

- le melange eau-solvant comprend un solvant organique 
prtsentant une certaine solubility dans l'eau, comme l f act tat e 

35 d'tthyle, de mtthyle, les alcools & bas poids molecul aire, ou 
le dimtthylsulf oxyde . 

- le chauff age de la mousse imprtgnte et essorSe est 
effectut ^Gne temperature d'au mo ins 70 °C. 



t 
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D* autre e caract^ristiques et avantages de la pr£sente 
invention reseortiront mieux de la description qui va suivre. 

On pense que la suspension des pigments dans la r£sine 9 
en^USposant d*une fa$on discontinue sur les parois des cellules 

5 et des canaux, cr£e k l f int£rieur de ceux-ci des asp£rit6e et des 
r£tr6cissements qui facilitent la retention d'eau en augmentant 
la capillarity • Par ailleurs, il est vraisemblable que la nature 
poreuse ou hydrophile des composes min£raux utilises joue £ga- 
leaent un rdle. La tensio-actif , dont le rfile essentiel est de 

10 favorieer la mouillabilit£ de la mousse par le liant et le 

solvant an cours de la fabrication, peut egalement jouer un rdle 
dans 1 1 hydr ophilie de la mousse. 

^ La mousse de ipelytta&thaJie utilise e coonne produit de 

depart est une mousse k base de poly^ther ou de polyester, de 

15 preference de polyether, k structure Sponge naturelle, de den- 
sit 6 variant de 15 k 40 kg/m 3 , de porosity eiev6e, le pcur- 
centage des cellules fences etant inferieur k 5* 

La composition appliqu^e pour le traitement de la mousse 
se trouve sous forme d f un produit stable, de preference constituS 

20 par une suspension du produit mineral dans une emulsion du 
liant resineux ; elle renferme ; 

a) un ou plusieurs produits mineraux pratiquement inso- 
lublee dans I'ean, k l'dtat finement divisd, de preference ca- 
pable de retenir l^au par leur porosite ou par ^^f^f^g u d | ? v 8 

25 groupements hydrophiles, tela que les sels de calcium/peu solubles 
dans l f eau (carbonates), la silice colloldale, etc» 

b) un liant const itu6 par une r^edne synthetique inso- 
luble dans I'eau, tel que les polymferes vinyliques, acryliques 
ou acrylovinyliques, (acetate de polyvinyls, chlorure de poly- 

50 vinyle, esters poly acryliques) sous forme de solution ou 
d * emulsion* 

c) l 1 agent tensio-actif sous forme solide ou liquide, 
de preference solide, anionique ou non-ionique . 

d) le melange eau-solvant tel que d£fini ci-dessus # 

35 L* impregnation elle-mdme de la mousse est effectu^e au 

moyen de proc^d^s et d f appareillages connus. La mousse aprfes 
avoir subi un calandrage destine k ouvrir les cellules ferm^es, 
est trempde pendant un temps pouvant varier de 5 k 60 secondes 
selon son epaieseur dans un bac d f impregnation contenant la 



71 28298 



2147839 



composition de traitement. Pendant son passage dans ce bao, la 
mousse est soumise k une s^rie de compressions et decompres- 
sions au moyen de cylindres, puis elle est essorde de telle sorte 
qu'il reste dans la mousse une quantity telle de composition 

5 que l'extrait sec reprdsente au maximum en poids 10 j£ du poids 
de la mousse et de preference de 4 k 10 ^. La mousse essor<3© 
est 6txrr6e dans un four k un^emperature d'au mo ins 70°C pour eh as- 
ser l f ean et les solvents et transformer le liant en un film dis- 
continu englobant les produits mineraux* 

10 le traitement d 1 impregnation peut Stre effectue sans 

difficult^ en continu sur de la mousse en rouleau, tout aussi bien 
qu'en discontinu sur de la mousse en feuilles, sur des epaisseurs 
de mousse de 1 k 100 mm et de preference de 10 & 40 mm* 

la mousse obtenue absorbe rapidement l r eau» Plac£e 

15 sur l*eau k l'etat sec, elle s*enfonce en un temps trfes court, 
inf^rieur k 30 secondes, alors que la mousse non trait flotte. 
Houillde, puis essor£e, la mousse s'enfonce immediatement. La 
propriety de la mousse selon 1" invention d f absorber rapidement 
l'eau est durable et se conserve pendant plus de 500 lavages, 

20 la retention d*eau et la capaclte d'essuyage etant comparables 
k celles des eponges vegetales. 

Malgre l 1 acquisition de cette nouvelle propriet4&e mouil- 
labilite, les proprietes de la mousse selon l 1 invention demeu- 
rent identiques k celles de la mousse de depart ; elle conserve 

25 notamment sa souplesse et son elasticity et ne devient en aucun 
cas raide et dure ; elle peut done servir k la confection d f e- 
ponges k usage mdnager ou industriel, k leffabrication de tissus 
divers servant k l f entretien,de couches absorbantes pour bebes, 
etc. 

30 L^xemple suivant, donne a titre illustratif mais mil- 

lement limit atif, fera mieux saisir la portee et l'interdt de 
l 1 invention. 
Bxecrple 

Une mousse^de polyurethane a base de polyethers de 
35 densite 20 kg/m^/d 1 epaisseur 40 mm, contenant mo ins de 5 j£ de cel- 
lules fermees est impregnee dans un bain d'une composition ren- 
fermant, en parties en poids : 
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tensio-actif non ionique 40 parties 
aoltate de polyvinyle 30 parties 

silice colloldale 10 parties 

carbonate de calcium 20 parties 

acetate d'Sthyle 20 parties 

alcool Ethylique 30 parties 

Eau 500 parties 

Apr ^8 essorage, 1 de mousse contient environ 5 kg 
de solution, soit, exprimS en poids sec, 3,8 # du poids de la 
mousse* Ira mousse essorSo est 6±\xv6e h 75°C« XJne Sponge decouple 
dans la plaque et pos6e sur l'eax s'enfonce en 25 secondes en- 
viron ; apr&s essorage, elle s'enfonce en moins d*une seconds. 

U est bien entendu que la prdsente invention n 1 a 4t6 
d^orite qu'fci titre d'exemple pr&f^rentiel et qu'on pourra y 
15 apporter toute Equivalence technique ems sortir de son cadre 
qui est dSfini dans les revendicatLons annex^ea* 
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KBVENDICATIONS 
1 • Proc£d6 de fabrication d?une mousse de polyurethane 
hydrophile h haute capillarity, dutype dans lequei on modifie 
l'£tat de surf ace des parois internes de la mousse, caracterise 
. 5 par le fait que l f on revfit les parois des cellules de la mousse 
d , une pellicule discontinue d'une resine synthetique non reactive 
renfermant, sous forme divisee., . des* produits- miner aux insolubles 
pouvant etre eux-m&mes hydrophiles, et qu^ cet effet on im- 
prfegne ladite mousse au moyen d'une composition constituee par 
10 une suspension d'un liant insoluble dans l f ean f d'un ou plusieu** 
.produits mineraux pulv^rulents capables de retenir l'eaa, en 
presence d f un agent t ensio-actif , on. essore la mousse ainsi 
.inpregnee et on la chauffe pour chasser 1'eau et les solvants 
et transformer ledit liant en ladite pellicule discontinue en- 
15 globant lesdits produits mineratix. 

2. Procede selon la revendication 1 9 dans lequei la sus- 
pension est effectu^e dans une solution ou dans unq&nulsion du 
type eau-solvant ; 

3« Procede selon les revendications 1 et 2, dans lequei 
20 la mousse .de depart est une mousse de polyurethane de density 
comprise entre 15 et 40 kg/m?« 

4« Procede selon l , une quelconque des revendications 1 
k 3 f dans lequei le produit mineral pulverulent est poreux ou hy- 
drophile k I'etat finement divise, tel que la silice colloldale 
25 ou un carbonate insoluble dans l'eau ; 

5. Erocede selon l'une des revendications 1 k 4, dans le- 
quei le liant est cpnstitue par une resine synthetique non reactive 
insoluble dans l'eau, constitute par un polymere vinylique, acry- 
lique ou acrylovinylique sous forme de solution ou d* emulsion j 
30 6. Procede selon l f une quelconque des revendications 1. 

a 5, dans lequei l 1 agent t ensio-actif est solide ou liquide, 
anionique ou non — ionique ; 

7. Procede selon l f une quelconque des revendications 

I k 6 f dans lequei le melange eau-solvant cbmprend un solvant 
35 organique pr^sentant une certaine solubility dans l'eau, comme 

I I acetate d^thyle, de methyle, les alcools k bas poids moie- 
culaire, ou le dime thy Isulfoxyde . 

8. Proc£de selon l f une quelconque des revendications 

1 k 7, dans lequei le chauff age de la mousse impregnee et esso— 
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r6e est ef£ectu£ a.une temp&rature d'au moins 70°C. 

9* Mousse de polyure thane hydrophile h haute capilla- 
rity caract&ris£e par le fait qu'elle prdsente, sur les parois 
de ses cellules et de ses canaux, une pelli exile discontinue d'une 
r^sine synth^tique non r^acirive renf ermant sous forme divide 
des produits min^raux insoluble© pouvant Stre eux-m ernes hydro- 
philes . 
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Hydrophilic polyurethane foam of high capillarity with internally 
modified wall surfaces is made by impregnating the foam with a water 
insol. non-reactive synth. resin binder (vinyl, acrylic or acrylovinyl 
soln. or emulsion polymer) contg. insol. hydrophilic mineral e.g. 
colloidal silica or water insol. carbonate in suspension in 
water/silica or water insol. carbonate in suspension in water/solvent 
(ethylacetate, low mol . wt . alcohols), drying the foam and heating it 
to 70 degrees to remove water and solvent and to convert the binder to 
a discontinuous film contg. minerals coating the cell walls. 

The wall coating is both hydrophilic and hydrophobic and is not 
removed by extended use. 



